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Prufungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 

(g) Wischblatt 

Es wird ein Wischblatt vorgeschlagen, das zum Uberstrei- 
chen von Kraftfahrzeugscheiben dient. Das Scheibenwisch- 
blatt umfa(it ein langgestrecktes, zur Scheibe belastetes 
Tragelement fur eine auf der Scheibe aufliegende Wtschlei- 
ste, das aus einem elastischen Kunststoff besteht und in 
seiner Langsrichtung gegenube? dor Scheibe eine konvexe 
KrCimmung aufweist. Ein besonders niedrig bauendes und 
damit gegen die wahrend des Betriebes anstromende Luft 
unempfindliches Wischblatt ergibt sich, wenn das Tragele- 
ment mittels vorzugsweise in dessen Langserstreckung 
ausgohchteten Fasern verstarkt ist, wobei diese in wenig- 
stens zwei Schichten auf ein langgestrecktes Kernstuck des 
Tragelennentes aufgebracht und mit diesem verbunden sind. 
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Stand derTechnik 
Die Erfindung geht aus von einem Wischblatt nach der 
Gattung des Hauptanspruchs. Es isi schon ein solches 5 
Wischblatt bekannt (DE-OS 24 05 484 bzw. DE-OS 
23 32 408), bei dem das Tragelement aus Grunden der 
gleichmaBigen Verteilung des gegen die zu wischende 
Scheibe gerichteten AnpreOdruckes des Wischblatts 
von seinen beiden Enden aus zu seinem Mittelbereich 10 
eine erhebliche VergroQerung des Querschnitts erfahrt. 
Dadurch ergibt sich jedoch eine beachiiiche Trageie- 
menthohe, welche einerseiis das Wischblatt anfallig ge- 
gen das unerwunschte Abheben von der Scheibe bei 
hohen Fahrgeschwindigkeiten macht und andererseits 15 
einen vom Styling her gesehen sehr ungunstigen, relativ 
hohen Ablageschacht in der Fahrzeugkarosserie erfor- 
dert, wenn das Wischblatt aufierhalb des von ihm uber- 
strichenen Wischfeldes unter einer Karosserieschiirze 
abgelegt werden soil. 



Vorieile der Erfindung 



Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 



20 



Das erfindungsgemaBe Wischblatt mit den kenn- 
zeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat dem- 25 
gegenuber den Vorteil, daO sich troiz besonders niedri- 
ger Bauweise eine den jeweiligen Erfordernissen hin- 
sichtlich der Druckverteilung bei den unterschiedlich- 
sten Scheibenkrummungen gerecht werdende Ausle- 
gung des Tragelementes ergibt. Dabei werden die 30 
Schichlstofflagen entsprechend eingebaut und dariiber 
hinaus den Bedingungen gerecht werdende Fasermate- 
rialien gewahlt. Eine weitere Anpassung kann noch 
durch die Dimensionierung des Kernstucks und eine 
entsprechende Materialwahl fiir das Kernstiick erreicht 35 
werden. 

Durch die in den Unteranspriichen aufgefuhrten 
MaOnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und 
Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen 
Wischblatts moglich. 40 

Zeichnung 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 45 
schreibung naher eriautert. Es zeigen Fig. 1 eine Seiten- 
ansicht eines auf die zu wischende Scheibe ohne An- 
preBdruck aufgeseizten Wischblatts, Rg. 2 eine per- 
spektivische Darstellung des Wischblatts gemaB Fig. 1, 
in vergroBerter, gestreckter Darstellung und Fig. 3 ei- 50 
nen Schnitt durch das Wischblatt entlang der Linie III- 
III in Fig. 2, in vergroBerter Darstellung. 
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Fig. 1 zeigt ein Wischblatt 10, das mit einer aus einem 
elastischen Material bestehenden Wischleiste 12 auf ei- 
ner Oberflache 14 einer zu wischenden Scheibe 16 auf- 
gesetzt ist. Wahrend des Betriebs des Wischblatts, also 
wenn es durch einen nicht dargestellen Wischerarm ge- 60 
gen die Scheibe 16 in Richtung des Pfeiles 18 gedriickt 
wird, wird es quer zu seiner Langserstreckung uber die 
Scheibe 16 bewegt. Dabei liegt die Wischleiste 12 iiber 
ihre gesamte Lange an der Scheibe 16 an. Wie Fig. I 
zeigt> ist die Kriimmung des Wischblatts 10 starker als 65 
die Krummung der Scheibe 16, so daO das auf die Schei- 
benoberflache 14 aufgesetzte Wischblatt 10 lediglich 
mit seinen beiden Enden 20 auf der Scheibe aufliegt. 



Zwischen diesen beidflHpden 20 verbleibt ein zum 
Mittelbereich des Wischbiatis 10 hin sich vergroBernder 
Spalt 22, der jedoch verschwindet, wenn das Wischblatt 
in Richtung des Pfeiles 18 belasiei wird. Dazu ist die 
Wischleiste 12 durch ein langgestrecktes Tragelement 
24 gehalten. Das Tragelement 24 ist aus einem elasti- 
schen Kunststoff gefertigt und hat hinsichtlich seiner 
Langserstreckung eine starkere Krummung als die zu 
wischende Scheibe 16. Wenn das Wischblatt 10 in Rich- 
tung des Pfeiles 18 belastet wird, wird das Wischblatt 10 
an seinen Enden 20 zur Scheibe 16 hin vorgespannt, so 
daB der AnpreBdruck (Pfeil 18) auch an den Enden 20 
des Wischblatts 10 vorhanden ist. Das Wischblatt 10 ist 
also in unbelasteien Zustand in seiner Langserstreckung 
gegenuber der Scheibe 16 konvex gekriimmt. 

Urn zu erreichen, daB das Tragelement 24 eine den 
Erfordernissen gerecht werdende Elasiiziiat, anderer- 
seits aber auch die erforderliche Steifigkeit aufweist, ist 
das das Tragelement miitels vorzugsweise in dessen 
Langserstreckung ausgerichteten Fasern verstarkt, wo- 
bei diese in wenigstens zwei Schichten 26 bis 36 auf ein 
langgestrecktes Kernstiick 38 aufgebracht und mit die- 
sem verbunden sind. Jede dieser Schichten ist aus meh- 
reren Faservlieslagen aufgebaut. Dabei wird vorzugs- 
weise darauf geachtet, daB die verschiedenen Fa- 
servlieslagen aus Fasern unterschiedlicher Fesitgkeit 
hergestellt sind Die Faservlieslagen 26 bis 36 werden 
lintereinander und auch mit dem Kernstuck 38 durch ein 
duroplastisches Harz miieinander verbunden. Bestimm- 
te Faservlieslagen, die eine geringere Festigkeit aufwei- 
sen solien. konnen beispielsweise aus Asbesifasern. 
Glasfasern. Polyesterfasern, Polyamidfasern oder der- 
gieichen besiehen. Dabei sollen vorzugsweise fCurzfa- 
sern mit 1 bis 6 mm Lange Verwendung finden. Bei den 
Faservlieslagen aus Fasern hoher Fesiigkeiten werden 
zum Aufbau der Vliese vorzugsweise Kohlenstoffasern, 
Aramidfasern oder dergleichen verwendet. Als Verbin- 
dungsmittel konnen zweckmaBigerweise duroplastische 
Harze, wie ungesattigtes Polyesterharz, Phenolharz, Ep- 
oxidharz, Triazinharz oder dergleichen Verwendung 
finden. Wie insbesondere Fig. 3 zeigt, hat das Kernstuck 
einen im wesentlichen rechteckigen Querschnitt. Auf 
das Kernstuck 38 konnen beispielsweise zwei Schicht- 
stofflagen, bestehend aus vier Asbestfaservlieslagen und 
drei zwischen diesen eingebetteten Kohlenstoffaser- 
vlieslagen aufgebracht werden. Urn einen besonders 
stabilen, kastenformigen Aufbau des Tragelement 24 zu 
erreichen, ist erfindungsgemaB vorgesehen. daB zwei 
Schichlstofflagen U-fdrmig mit dem im Querschnitt 
rechteckigen Kernstuck 38 verbunden sind und daB we- 
nigstens eine weitere Schichtstofflage 40 mit der vierten 
Seite des Kerns 38 verbunden ist. Auch wenn dies in der 
Zeichnung nicht erkennbar ist, kann es von Vorteil sein, 
wenn das Kernstuck aus Holz gefertigt einen mehr- 
schichtigen Aufbau aufweist, wobei das Holz selbst eine 
Dichte von etwa (p = 0,5 g/cma hat. In besiimmten Fal- 
len kann es aber auch zweckmaflig sein, das Kernstuck 
38 aus einem Schaumsioff mit einer Dichte von <p < 
0,5 g/cm3 herzustellen. 

Wie Fig. 3 weiter zeigt, sind die U-Schenkel 44, 46 des 
kastenformigen Vlieslagenaufbaus mit den kurzen Sei- 
len des im Querschnitt rechteckigen Kernstucks 38 ver- 
bunden. Dabei ragen die Schenkel 44 und 46 etwas iiber 
die Schichten 40 hinaus, so daB zwischen den freien 
Enden der Schenkel 44 und 46 ein nutartiger Kanal 48 
verbleibt. In diesen nutformigen Kanal 48 ist ein FuBteil 
50 der Wischleiste 12 eingesetzt und durch Kleben oder 
dergleichen mit dem Tragelement 24 fest verbunden. 
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Die Wischleiste 12 hat weiter e^H^ischlippe 52. wel- 
che mit ihrer freien Wischkante^Kuf der zu wischen- 
den Scheibe 16 aufliegt. Die Wischlippe 52 ist mit dem 
FuQteil 50 uber einen sogenannten Kippsteg 56 verbun- 
den. 5 

Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist. sind auf der von der zu 
wischenden Scheibe 16 abgewandten Seite des Kern- 
stiicks 38 mehrere Schichtstofflagen 58, 60, 62 unter- 
schiedlicher Lange aufeinander geschichtet. Die Fa- 
servlies- oder Schichtstofflagen 58 bis 60 sind ihrer Lan- lo 
ge 158, 160, 162 nach geordnet, und zwar derart. daQ als 
oberste Faservliesiage 62 diejenige mit der kurzesten 
Lange 162 zu liegen kommi. 

Auf diese Weise wird eine besonders gtinstige Vor- 
spannung des Wischblatts gegeniiber der zu wischenden 1 5 
Scheibe 16 erreicht, so daQ der AnpreBdruck (Pfeil 18) 
ordnungsgemaO auf die Wischleiste 12 ubertragen wird. 
Diese besondere Anpassung kann sowohl durch die 
Wahl des Materials fur die einzelnen Schichtstofflagen 
und/oder durch die Wahl des Harzes und/oder durch die 20 
Anzahl und die Lange der Schichtstofflagen den Erfor- 
dernissen entsprechend beeinfluQt werden. 

Besonders vorteilhaft ist die Kombination der Ver- 
wendung einer Faservliesiage, z. B. aus Mineralfasern 
mit einer langsorientierten Hochfestfaserlage aus Koh- 25 
lenstoffaser oder Aramid oder die Kombination einer 
Flechtstruklur aus textilen Fasern mit langsorientierten 
Hochfestfasern aus Kohlenstoff oder Aramid in einer 
duroplastischen Kunststoff-Matrix aus ungesattigtem 
Polyesterharz. In diese SchichtpreOstoffe ist erfindungs- 30 
gemaO ein die Querkrafte aufnehmender Holz- oder 
Schaumstoffkern eingebeitet, wobei ein rechteckiger 
Querschnitt des Kerns einerseits besonders hohe Quer- 
krafte in Langsrichtung des Kernquerschnitts (Richtung 
der langeren Seite des Kernquerschnittts) aufnehmen, .35 
andererseits besonders leicht ausgefuhrt werden kann. 

Das beispielsweise in den Schichtstofflagen 11-13 
verwendete Mineralfaservlies mit einem Gewicht von 
ca. 300 g/m^ bei einer Dicke von ca. 0,4 mm ungetrankt, 
ca, 0,55 mm mit Harz getrankt, wird mit Kohlenstoffa- 40 
serlagen und dem Kern 10 mittels eines ungesattigten 
Polyesterharz verbunden, so daQ sich das Gewicht 
nochmals etwa verdoppelt. 

Patentanspriiche 45 

L Wischblatt zum Oberstreichen von Kraftfahr- 
zeugscheiben, mit einem langgestreckten, zur 
Scheibe belasteten Tragelement fur eine auf der 
Scheibe aufliegende Wischleiste, das aus einem ela- 50 
stischen Kunststoff besteht und in seiner Langser- 
streckung gegeniiber der Scheibe eine konvexe 
Krummung aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
daO das Tragelement (24) mittels vorzugsweise in 
dessen Langserstreckung ausgerichteten Fasern 55 
verstarkt ist, wobei diese in wenigstens zwei 
Schichten (26 bis 36) auf ein langgesirecktes Kern- 
stuck (38) des Tragelements (24) aufgebracht und 
mit diesem verbunden sind. 

2- Wischblatt nach Anspruch 1, dadurch gekenn- eo 
zeichnet, daQ die Schichten (26 bis 36) aus mehreren 
Faservlieslagen aufgebaut sind. 

3, Wischblatt nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ die Schichten aus mehreren gefloch- 
tenen Faseriagen aufgebaut sind 65 

4. Wischblatt nach Anspruch 2 oder 3. dadurch ge- 
kennzeichnet, daQ Faser- oder Faservlieslagen mit 
Fasern unterschiedlicher Festigkeit vorgesehen 
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5. Wischblatt nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daO die Faser- oder Fa- 
servlieslagen untereinander und mit dem Kern- 
stuck (38) durch ein duroplastisches Harz verbun- 
den sind. 

5. Wischblatt nach einem der Anspriiche 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, daO die Faser- oder Fa- 
servlieslagen aus Fasern niedriger Festigkeit, insbe- 
sondere aus Asbest oder Glas. Polyester. Polyamid. 
Baumwolle oder dergleichen bestehen, wobei vor- 
zugsweise eine Kurzfaser der Klasse 3 bis 4 Ver- 
wendung findei. 

6. Wischblatt nach einem der Anspriiche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daO die Faser- oder Fa- 
servlieslagen aus Fasern hoher Festigkeit, aus Koh- 
lenstoffasern, Aramidfasern oder dergleichen be- 
stehen. 

7. Wischblatt nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daO als Verbindungsmit- 
tel duroplastische Harze wie ungesattigtes Poly- 
esterharz, Phenolharz. Epoxidharz. Triazinharz 
Oder dergleichen Verwendung finden. 

8. Wischblatt nach einem der Anspruche I bis 7. 
dadurch gekennzeichnet. daO auf das im wesentli- 
chen im Querschnitt rechteckige Kernstiick (38) 
zwei Schichtstofflagen (26 bis 36) bestehend aus 
vier Mineraifaser- oder Mineralfaservlieslagen und 
drei zwischen diesen eingebetteten Kohlenstoffa- 
servlieslagen aufgebracht sind. 

9. Wischblatt nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ zwei Schichtstofflagen U-formig mit 
dem im Querschnitt rechteckigen Kernstuck (38) 
verbunden sind und daO wenigstens eine weitere 
Schichtstofflage mil der vierten Seite des Kerns 
(38) verbunden ist. 

10. Wischblatt nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet. daQ das aus Holz mit ei- 
ner Dichte von <p = 0,5 g/cm^ gefertigte Kernstiick 
(38) aus mehreren Schichten aufgebaut ist. 

11. Wischblatt nach einem der Anspruche 1 bis 9. 
dadurch gekennzeichnet, daQ das Kernstiick aus ei- 
nem Schaumsioff mit einer Dichte von (p = 
0,5 g/cm^ besteht. 

12. Wischblatt nach einem der Anspriiche 5 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daQ zwei Schichtstoffla- 
gen (26 bis 36) bestehend aus vier Faservlieslagen 
und drei darin eingebetteten Kohlenstoffaservlies- 
lagen U-formig mit dem im Querschnitt rechtecki- 
gen Kernstuck (38) verbunden sind. daQ eine weite- 
re Schichtstofflage bestehend aus zwei Asbestfa- 
servlieslagen und einer in Langsrichtung orientier- 
ten Kohlenstoffaservlieslage mit der vierten Seite 
des Kerns verbunden ist und daQ als Verbindungs- 
mittel ungesattigtes Polyesterharz Verwendung 
findet. 

13. Wischblatt nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daO die Schenkel (44, 46) der U-formigen 
Schichtstofflagen (26 bis 36) mit den kurzen Seiten 
des im Querschnitt rechteckigen Kernstucks (38) 
verbunden sind und daQ die Schenkel uber die wei- 
terhin vorhandene einzelne Schichtstofflage (40) 
hinausragen. 

14. Wischblatt nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ zwischen den freien Enden der La- 
genschenkel (44, 46) ein nutformiger Kanal (48) ver- 
bleibt, in welchen die Wischleiste (12) mit einem 
FuQteil (50) eingebracht ist. 
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15. Wischblatt nach Anspruch P^adurch gekenn- 
zeichnet, dafl der FuOteil (50) der Wischleiste (12) 
mit dem Tragelement (24) fest verbunden isi, 

16. Wischblatt nach einem der Anspriiche 2 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daO auf der von der zwi- 5 
schen den Scheibe (16) abgewandten Seite des 
Kernstucks (38) mehrere Schichtstofflagen (26 bis 
36) unterschiedlicher Lange (158, 160. 162) aufein- 
ander geschichtet sind, wobei die Schichtstofflagen 
ihrer Lange (158, 160, 162) nach geordnet derart 10 
geschichtet sind, daO als oberste Faservlieslage (62) 
diejenige mit der kiirzesten Lange (162) zu liegen 
kommt. 
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